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La presente invention est relative a de nouvelles compositions 
cosme'tiques contenant un ou plusieurs polymeres polyammonium quaternaires , 
aux composes polymeres utilises dans ces compositions, ainsi qu'a un proc£d£ 
de traitement des cheveux ou de la peau a l'aide de ces compositions et 
composes. 

On a deja propose d'utiliser des polymeres catioriiques et, plus 
particulierement, des polymeres contenant des groupements ammonium quater- 
naires comme agent de conditionnement pour la chevelure. 

De telles compositions sont decrites, notamment, dans les brevets 
francais de la demanderesse n° 2.270,846 et 2.316.271. 

Les polymeres cationiques pr€sentent, on le sait, une grande 
affinite* pour les fibres keratinizes telles que les cheveux en raison de 
Interaction, de leurs groupements ammonium avec les groupements anioniques 

du cheveu. » 

Ces polymeres se deposent sur les cheveux d'autant plus facilement 
que ceux-ci sont plus sensibilises , et l'af finite pour le cheveu est souvent 
telle qu*il8 re*sistent energiquement a 1 'elimination par les shamppoihgs f 
par brosaage ou par traitement avec une solution alcaline. 

On a constat^, toutefois, que si l'utilisation de tels polymeres 
cationiques presentait de nombreux avantages dans la masure ou lis facilitent 
ie demelage des cheveux ainsi que leur traitement, et leur conferent des 
qualites de nervosity et un aspect brillant.; en raison de leur affinite* 

poor la Iceratine, ces poiymeres ont tendance a e'accumuler sur les cheveux 

* 

a la suite d' applications repdteea. 

Ces polymeres cationiques a groupements quaternaires presentent, 
par ailleurs, souvent l f inconvenient d'etre peu compatibles avec les agents 
tenaio-actifs anioniques, ce qui rSduit les possibility d'utilisation et 
i«pose leur emploi dans des traitements a deux temps, avant ou apres sham- 
pooing. 

La demanderesse a decouvert que certains polymeres polyammonium 
quaternaires ne pr€sentaient pas les inconvenients susvises. Elle a constate*, 
en particulier, que ces polymeres pouvaient etre utilises dans des traitements 
en un aeul temps du fait de leur bonne compatibility avec les agents tensio- 
actlfa anioniques, qu'ils produisaient 1'effet de conditionnement souhaite\ 
qu'ils pouvaient etre elimings de la chevelure a V occasion de traitements 

capillaires classiques . 

L* Invention a done pour objet des compositions cosme'tiques conte- 
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nant des polymeres polyamraoniums quaternaires prSsentant les avantages 
pr£cit6s. 

L 1 invention a £galeraent pour objet les polymeres utilises dans 
les compositions susvisdes et qui sont des composes nouveaux. 

L f invention a encore pour objet un proce'de* de traitement des 
cheveux mettant en oeuvre les composes et compositions susvisSs, 

D'autres objets de la pr€sente demande ressortiront a la lecture 
de la description et des exemples qui suivent. 

Les compositions selon l'inventiou destinies principalement h l'u- 
sage cosragtique sont caractfirisees par le fait qu'elles contiennent au raoins 
un polyraere constitue* essentiellement des motifs represented par la formule 
generale : 



I 1 1 1 



1 



N* A — g^N (CH 2 ) q - CO - B - OC - (CI^^ 



X 



(I) 



«2 \ 
dans laquelie : 

A dfisigne un groupement hydrocarbon^ divalent, linSaire ou ramifi£, sature* ou 
rion saturd, non substitue* ou substitue" par un ou plusieurs groupement s hydro- 
xyle, plus particulierement A d€signe un radical alcoylene, hydroxyalcoylene, 
alo&nylene ou alcynylene lineaires ou ramifies ; 

B d£signe : 

(a) un reste de glycol de formule - 0 - Z - O - 

ou Z dgsigne un radical hydrocarbon^ line*aire ou ramifie* 
ou un groupement tel que : 

- ( CH 2 - CH 2 - 0 - CH 2 - CH 2 ou - (CH 2 - CH - 0) y - CH 2 - CH - 

oil x et y d6signent un nombre en tier de 1 h 4 repr6sentant un 
degre* de polymerisation dgfini et unique ou un nombre quelcon- 
que de 1 a 4 reprgsentant un degrg de polymerisation moy en ; 
(b) un* reste de diamine bis secondaire tel qu'un derive de la 
pipgrazine de formule : 

I — \ 

- N N - ; 




(c) un reste de diamine bis priraaire de formule - NH - Y - NR - 
ou Y d£signe un radical hydrocarbon^ lin£aire ou ramif 16 
ou le radical bivalent - CH 2 - CH 2 ~ S - S - CH 2 - CH 2 - 



30 



35 
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(d) un groupement ureylene de formule - NH - CO- - KH - ; 
ddslgne un radical alcoyle infer! eur ayant de 1 M atomes de car bone et, 
de preference, ro£ thy le; 

&2 est un radical hydrocarbons* liue"aire ou ramifie" , 

lea deux radicaux peuvent egaleaent former avec A et les deux atomes d'azote, 
on radical bivalent de formule : 



X d^ eigne un halogenure. et, en particulier, bromure ou chlorure ; 
n. dealgne le nombre 1 ou un n ombre entier de 3 a 10. 

Le radical represente 1 par A dans les composes utilises selon 
15 1' invention de>igne, de preference, un radical alcoylene, hydroxyalcoylene, 

alceaylene ou alcynylene ayant de 2 a 10 atomes de carbone et plus par ti culler e- 
■ent un radical Ethylene, propylene, m6thyl-propylene, butylene, m€thyl-butylene, 
hax nmC thylene , octant thylene, decam£ thylene, hydroxypropylene, butenylene ou 



20 Le radical hydrocarbon^ represents* par Z et 7 designe, de prefe- 

rence, un radical alcoylene ayant de 2 a 10 atomes de carbone et, plus parti- 
culierement, un radical ethylene, propylene, diraethyl-2,2 propylene, butylene, 
hexam£ thylene, octant thylene, decame* thylene. 

Le radical hydrocarbon^ repr£sent£ par designe, gen£ralement, 

25 un radical alcoyle compor tan t de 1 a 12 atomes de carbone et, de preference, 
un radical stgthyle, ethyle, propyle, isopropyle, butyle, hexyle, octyle, 
d£cyle, dodecyle. 

Certains polymeres utilises dans les compositions selon la pr£sente 
invention soht nouveaux et sorit constitu€s de motifs rep on dan t a la formule IV! 



ffe — A — (CH^ - CO - B' - 0C - (CH 2 ) n - 

I X 0 I 

*2 



x 0 



*2 



(IV) 



. dans laquelle B' dSslgne un feste de diamine bls-secondaire de formule : 



- N N - 

\ / 

ou un reste ur€ylene de formule - NH - CO - NH n designe 1 ou un nombre 
40 entier de 3 a 10; a la condition que lorsque B" designe _ jj r ~ 
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n d£signe un notnbre de 3 & 10, 

R^, R^, A, X, ayant la signification indiquee pout la formule L 
Soot £galement nouveaux lee polymeres de formule (i) dans - 
laquelle A d£ eigne un radical alcenylene ou alcynylene lineaires on 
ramifies. 

Les polymeres utilises dans lea compositions aelon 1* invention 
scat prepares suivant un precede* connu en lui-©e»e par polycondenr 
sation d'une diamine bis-tertiaire r£pondant a la formule (II) avec un compose 
bis -halo- acyle repondant.a la fomile (ill). : 

Jt - A - H (II) X - (CH 2 ) n - CO ~ B ~ OC -(CH^-X (ill) 

Dans ces tommies les dif f erents subs tituants Rp R^', A , X , B et i 
oat les significations ci-dessus indiqu£es. 

Ces reactions de polycondensation scat effectives, de preference 

. 1 1 eau, ~ * 

dans des solvants usuels tels que/le dimethyl formaroide , les alcools et, de 

preference, les alcools inferieurs ayant de 1 H a tomes de carbone tels que 
le methanol , l'ethanol, l'lsopropanol, le t-butanol, les Others -alcools tela 
que le nfithoxy- , I'ethoxy- ou le butoxy-ethanol, ou un melange de plusieurs 
de ces solvants a des temperatures comprises entre 20 et 120° C et de prefe- 
rence entre 60 et 90°C. Les polymeres ainsi obtenus peuvent etre precipices 
par addition d'un non "solvant tel que l f acetone, la me chyle thy Ice tone, la 
methyllsobutylcetonej ou ils peuvent etre atomises a partir de leurs solutions 
aqueuses quand la stability des solutions le permet. 

Les amines bis-tertiaires de formule II utilisables dans la pr€pa- 
ration des composes selon l'invention, peuvent Stre par exemple : les a,u> N,H t - 
tetramethyl-ethy lene- , -propylene- ,-methylpropylene- ,-butyl^ 

ene-,-liexamethylene-,^ctainethyiene-,-decamethylene-diAmine ; les cc, u> H-methyl, 
H'-alcoyMthylene-, propylene-, butyleue-, hexamethylene-, octamethylene- f 
decamethylene-dlaminesXe radical N-alcoyle d£signe un radical ayant Ae 
1 a 12 atomes de carbone tel3 qu'un groupement ethyle, propyle, isopropyle, 
butyle, hexyle, octyle, decyle ou dodecyle et de preference un radical alcoyle 
ayant de 1 H atomes de carbone. 

* Les composes de formule II utilisables dans la preparation des 
composes selon I 1 invention peuvent encore etre des composes heterocycllques 
tels que la NjN'-dimethyl plperazine oil la 4,4 , bis-(N-methyl piperidine) ou 
encore des composes insatures comme le 1,4-bis- (dimethyl amino) 2-butene ou le 
1,4-bis- (dimethyl amino) -2-butyne. 

Les composes bis (haloacyles) repondant h la formule III utilisables 



15 



2413907 i 



pour la preparation des composes selon I 1 invention sont obtenus par reaction 
d'un halog^nure d'halog^no acyle ou d'un halog^no 

alcanoate de methyle ou d'ethyle avec un a, (0 glycol, la piperazine, une dia- 
mine bis-primaire ou I'ur^e. 

On obtient ainsi corame composes repondant a la formule III les 
composes repondant aux formules suivantes : 



X 



- <CH 2 ) n - COO - Z - 0C0 - (CH 2 > n - X 



Ilia 



/ — V 

10 X - (CH„) - CON N-CO - (CH.) - X Illb 

211 \ f 2n 

X " <CH 2 } n " C0NH " Y " NHC0 (CH 2 } n ~ X IIIc 



X - (CH 2 ) q - CONH - C - NH CO - (CH 2 > n - X Hid 



20 Les composes repondant a la formule (ill) utilises de fac.on pre- • 

ferentielle pour la preparation des composes selon 1 'invention , sont obtenus, 
par reaction d'un halogenure d'haloggno acetyle, -butyryle ou -undecanoyle ou 
d'un halogeno alcanoate de methyle correspondant avec : 

- l'ethyleneglycol, le diethylene glycol, le triethylene glycol, le tetra 
25 ethyleneglycol, le pentaethylene glycol, le dipropylene glycol, le propane 

diotl,3, le .dimethyl 2,2 propane diol-1,3, le butane diol-1,4, l'hexane diol- 
1,6, l'octane diol-1,8, le decane diol-1,10 
1 - la piperazine 

- Methylene-, la propylene-; la butylene-, I'hexamethylene-, l'octamethylene- 
30 ou la decamethylene-diamine 

- la dithia-3,4 di amino- 1,6 hexane 

- l'uree. 

Les polyroeres polyquatemaires constitues. de motifs de formule I 
constituent une famille homogene de composes qui, lorsqu'ils sont utilises 
35 dans les compositions cosmetiques pour les cheveux ont un effet de condition- 
nement sur les cheveux auxquels ils conferent des qualites de nervosite, de 
brlllance et de facilite de demelage. 

Cea composes se presentent genera lement sous forme de poudre 

blanche soluble dans I'eau. 

j^a polym&res polyammonium quatemaires constitues essentiellement 
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de motifs repondant a la forraule I ci-dessus indiquee, sont hydrolysables a 
des degres divers selou leur constitution, en presence d'eau, d'une solution 
alcaline diluee ou en presence de r£ducteurs tels que par exemple I'acide 
thioglycolique. 

C'est ainsi que les polymeres renfermant des motifs de forraule I 
dans laquelle B designe un radical de forraule -O-Z-O-ouun reste 
ureylene et dans laquelle , R 2 , A , Z , X , ont la signification 
mentionnee ci-dessus sont degradables instantanement dans de I'hydroxyde de 
sodium dilu£, a temperature ambiante, lorsque n designe 1. La vitesse de 
degradation se ralentit lorsque n augmente. 

Les polymeres renfermant des motifs de forraule I dans laquelle 
B designe un reste de piperazine ; Rj^ , R 2 3 A , X ont la signification 
indiquee ci-dessus et n designe 1 se degradent a la temperature ambiante 
en presence d'une solution diluee d'hydroxyde de sodium, apres un temps de 
contact de quelques minutes a deux heures. 

Les polymeres renfermant des motifs de formule I dans laquelle 
B designe un reste de diamine bis-primaire de forraule - NH - Y - NH - ; 
*1 * * ^ ayant les significations mentionnees ci-dessus, s*hydrolysent 

en presence d'une solution alcaline dilute, a une temperature'* comprise entre 
50 et 90° C, en l'espace de quelques minutes a deux heures. 

Les composes de ce type dans lesquels Y designe le radical 

- CH 2 - CH 2 - S - S - CH 2 - CH 2 - 
sont en plus degradables par I'acide thioglycolique. 

Les polymeres polyaramonium quaternaires selon 1' invention consti- 
tuent done une famille de produits utilisables coimne conditionneurs des che- 

veux dans les compositions capillaires et dont Inaptitude a s'hydrolyser en 

a se couper 

presence de solutions alcalines, et pour certains/en presence d'une solution 
reauc trice, permet de les £liminer progressivement au cours des divers.es ope- 
rations de soins et de traitement realisees avec des compositions alcalines 
et reauctrices. 

L* invent ion a egalement pour objet une compositL on cosmStique pour 
le traitement des cheveux ou pour le traitement de la peau, caracterisee par 
le fait qu'elle contient au moins un polymere essentiellement constitud de 

motifs de formule 1, en des quantites suffisantes et cosine tiquement compatibles. 

et souvent a u moins un agent de surface. Ai *e A 

Les polymeres selon 1' invention peuvent etre utilises dans diffe- 

rentes compositions cosmetiques pour la peau et pour les cheveux. lis convien- 

nent pour le traitement des cheveux normaux et plus partinulierement des cheveux 

sensibilises, notamment dans des compositions de shampooings, telles que 

shampooings anioniques, cationiques, non-ioniques , amphoteres ou zwitterioni- 

ques, de shampooings colorants, de teintures, de gels coiffants, de lotions 
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coiffantes, de lotions pour "brushing", de lotions de mise en plis, de lotions 

rincees (rinse), de lotions ren forca trices de mise en plis non rincee, dans 

des compositions restructurantes, dans des compositions cosmetiques traitantes 

telles que les compositions antipelliculaires , antis£borrh€iques, dans des 

compositions de deformation permanente des cheveux, dans des compositions de 

traitement a appliquer avant ou apres coloration, decoloration, permanente, 

dans des lotions de traitement apres dgfrisage des cheveux. • 

Les compositions cosmetiques selon 1' invention peuvent contenir 

en plus du polymer e cons ti tug essentiellement de motifs repondant a. la forraule 

(X) tous les composants utilises dans les compositions pour cheveux, notamment 

des agents de surface anioniqies, cationiques, amphoteres, 

zwltterioniques ou non-ioniques, des synergistes de mousse, des stabilisants, 
des sequestranCs , 

des opacifiants/, des £paississants, des emulsionnants, des adoucissants, des 

agents de conservation, des colorants, des par f urns, des polymeres cosmetiques » 

des substances nature lies. :/ 

Quand les compositions selon 1" invention constituent des shampooings, 

elles se prgsentent sous forme de solutions aqueuses et comprennent, outre le 

polymere constitue* de motifs de formule (i), au moins un detergent anionique, 

cationique, non-ion ique ou araphotere. 

Dans ces shampooings, la concentration en detergent est g^n^ra le- 
nient comprise entre 3 et 50 % et de preference entre 3 20 % en poids par 
rapport au poids total de l,a composition, et le pU est genera lement compris 
entre 3 et 9 et de preference entre 6 et 7. 

Les compositions sous forme de shampooings ren ferment en outre 
genera lement divers adjuvants , notamment des par f urns, des conservateurs, 
des epaississants, des stabilisateurs de mousse, des agents adoucissants, des 
resines cosmetiques, des colorants. 

Parrai les stabilisateurs de mousse on peut citer les amides gras 
et en particulier les mono- ou diethanolamides d'acides gras de coprah, la 
mono- ou die" thanolamide laurique ou oleique, en des quantity's de 1 h 10% et de 
preference de 1 a 3 % du poids total de composition. 

Parmi les epaississants on peut citer les polymeres acryliques et 
les derives de la cellulose tels que la carboxymethylcellulose, . 1' hydroxy propy 1- 
me 1 thy Ice llu lose, l 1 hydroxye thy Ice llu lose. Ces epaississants sont gdneralement 
utilises en une proportion de 0,1 a 5%.. 

Parmi les detergents ou agents de surface pouvant etre utilises 
en corabinaison avec les polymeres constitues essentiellement de motifs de 
formule (i) on peut citer (a) les agents de surface anioniques tels que les 
sels alcalins ou d'alcanolamines des alcanesulfonates, alcoylsulfates et 
alcoylethersulfates, les alkyl (en C^-C^g et en particulier en C |2~ C 14^ 
sulfates de sodium ou de triethanolamine, le lauryl et le t6trad6cyl£ther- 
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sulfate de sodium ou de tri£thanolamine, le sel disodique du serai-ester 
sulfosuccinique d'alcanolamides, les Savons, les acides polydther carboxyli- 
ques ; 

(b) les agents de surface non-ioniques tels que (i) les produits de condensa- 
tion d'uu monoalcoo^ d f un alphadiol ou d'un alkylphenol avec le glycidol, par 
exemple les composes de formule R - CHOH - CH^ - 0 - / CH 2 -CHOH-CH 2 -0-7 - H 

dans laquelle R designe un radical aliphatique, cycloaliphatique ou arylali- 
phatique ayant de 7 a 21 atomes de carbone et leurs melanges, les chalnes 
aliphatiques pouvant comporter des groupements Sther, thio-e*ther et hydroxy- 
mdthyiene, et n est compris entre 1 et 10; 

(ii) les alcools gras ayant de 12 a 18 atomes de carbone oxySthylenes , par 

■ 

example l'alcool laurique, t€tradecylique, c<Stylique, ol£ique, palmitique et 
stearique, separement ou en melange, oxy Ethylene's de 2 a 40 moles d'oxyde 
d f Ethylene par mole d f alcool gras ; 

(HI) le* alcools gras de la lan o line oxygthylenee ou la lanoline oxy£thylenee 
(iv) les composes de formule R0 Ccj3^0 (CH 2 0H)_/- H ouR designe un 
radical alkyle, alfcenyle ou alkylaryle ayant de 8 a 30 atomes de carbone et 

* 

n designe un n ombre ou tme valeur stati$tique moyenne de 1 a 10 ; 

(c) les agents de surface cationiques tels que les chlorures ou bromures de 
dialcoyl dime* thy lamraoniura, par exemple le chlorure de dilauryl dimethyl ammo- 
niums les chlorures 
ou bromures d f alcoyl diimSthyl benzylammonium, les chlorures ou bromures d'al- 
coyltrim^thylammonium, par exemple le chlorure ou bromure de ce"tyl trim€thyl- 
ammonium, le chlorure ou bromure de te'tradecyl trimethylammoniura, les chlorures 
ou bromures d f alcoyl dimethyl hydroxyethyl ammonium, les chlorures ou bromures 
de dialcoyl dimethyl ammonium, les sels d'alcoyl pyridinium, par exemple le 
chlorure de cetyl pyridinium, 

les methosulfates d'alcoyl amide Ethyl 
trim^thylammonium, des derives d* imidazoline, les composes a caractere catio- 
nique corame les oxydes d f amides tels que les oxydes d'alcoyl dimEthylamine 
ou les oxydes d'alcoylamino Ethyl dime thy la mine. 

(d) les agents de surface amphoteres ou zwitterioniques tels que les derives 

carboxyllques de V imidazole, les N-alcoyl bEtaines, les N-alcoyl sulf obetatnes , 

amino 

les H-alcoylamino b Staines, les N-alcoyl'propionates, les dcrivEs d'asparagine 

decrits dans le brevet francais N° 1.344.212 de la demanderesse, 

les alcoyl dimethyl ammonium acetates , des sels : d'alcoyl (c -C ) 

12 18 

dimEthyl carboxymEthylanitnonium vendu sous la marque deposee "DEHYTON A B 30" 
par HEHKEL. 
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Quand les compositions selon I 1 invention constituent des lotions 
elles se presentent sous forme de solutions aqueuses ou hydro-alcooliques 
(renfermant un alcanol inferieur ayant de 1 H atomes de carbone et de 
preference l'ethanol ou I'isopropanol en une quantite de 5 a 70%) et 
renferment en plus du polymere constitue de motifs de formule (I) egalement 
un adjuvant choisi parmi les agents de surface ci-dessus indiqu^s et de 
preference parmi les agents de surface cationiques en une quantity de 0,1 a 
30% en poids du poids total de la composition. 

Ces lotions peuvent egalement renfermer, en plus du polymere 
const! tue* de motifs de formule (I) d'autres polymer es cosroetiques en une 
quantite* de 0,1 a 5% en poids du poids total de la composition. 

. Parmi les polymer es ou r£sines cosm£tiques prefer £s pouvant 

fitre utilises en combinaison avec les polymer es constitu^s essentiellement 
de motifs de formule (I) on peut citer les copolymeres acide crotonique 10%- 
acetate de vinyle 90% d'un poids moieculaire^de 10.000 a 70.000, le copolymere 
vinyipyrrolidone (VP)-acetate de vinyle (AV) ayant un poids moleculaire de 
30.000 a 360.000, le rapport VP:AV etant compris entre 30:70 et 70:30, les 
copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant des poids moleculaires 
variant d'environ 100.000 a environ 1.000.000, tels que par exemple les poly- 
meres vendue sous la marque "GAFQUAT 734" et'tAFQUAT 755" par GAF Corporation, 
les polymeres cationiques resultant de la condensation de la piperazine ou de 
ses derives (1) sur des composes bifonctionnels tels que ceux decrlts dans les 
demandes franchises 72 42 279 et 74 27 030 de la demanderesse, les polyandno- 
aaides reticules solubles dans l'eau, tels que ceux decrits dans la demande 
francalse 74 39 242 de la demanderesse, les polymeres cationiques derives 
de la cellulose tels que les polymeres vendus sous la marque "JR" ou 
"JR 400" par UNION CARBIDE. 

Les compositions selon 1 'invention peuvent egalement constituer 
dee lotions structur antes qui* se presentent sous forme de solutions aqueuses 
renfermant en plus du polymere constitue de motifs de formule (I) egalement 
un agent res true turant du cheveu tels que ceux cites dans les brevets 
fraucais 1 519 979 et 1 527 085 de la demanderesse et en particiilier du 
methylol- ou du dim6thylol ethylene thiouree, de preference. 
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en une quantity de 0,1 a 5% du poids total de la composition. 

Les compositions selon l f invention peuvent egalement constituer 
des cremes de traitement se presentant sous forme d'une emulsion et conte- 
nant en plus du polymere constitue" de motifs de formuie (1) un savon et/ou 
un alcool gras tel que I'alcool laurique, tetrad£cylique, cfitylique, oleique, 
stearylique, iso stearylique, separement ou en mglange, en une concentration 
de 0,1 a 30% en poids du poids total de la composition et un. e*mulsifiant 
choisi parmi les agents de surface non-ioniques et en particulier les alcools 
en C^ 6 a C^ oxygthylenes avec 6 a 40 moles d'oxyde d' ethylene par mole. 
d 1 alcool, par exemple I'alcool stearylique oxy£thylen6 avec 15 moles d'oxyde 
d'gthylene, I'alcool oleo-c€tylique oxye"thylen€ avec 30 moles d'oxyde d'6thy- 
lene; en une concentration de 1 a 25% en poids du poids total de la composi- 
tion, ou parmi les agents de surface anioniques tels que les sulfates d'alkyle 
eventuellement oxyethylends , comme le lauryl, cecyl et/ou stearyl sulfate de 
sodium, d 'ammonium ou de mono- ou tri€thanolamine eventuellement oxy€thyl€ne* 
avec 2 a 40 moles d'oxyde d' Ethylene par mole, tel que le lauryl £ther sul- 
fate de sodium, ou de mono€thanolamine oxy£thyle*ne* avec environ 2 moles 
d'oxyde d f Ethylene; ces agents de surface anioniques etant presents en une 
concentration de 1 a 15% en poids du pois total de la composition. 

Ces cremes peuvent egalement renfermer des amides gras tels que les 
mono- ou di e* than olamides laurique , oleique ou d'acides gras de coprah, en 

■ 

une concentration de 0 alO% et en particulier de 1 a 8% du poids total de la 
composition. 

Ces cremes peuvent egalement renfermer en outre des colorants et 
en particulier des colorants d'oxydatiou et constituer' des cremes pour teintu- 
res ou des cremes de coloration. 

Les colorants appartiennent a la classe des colorants d'oxydation 
auxquels peuvent §tre ajoutes des colorants directs tels que des colorants 
azoTqucs, anthraquinoniques, des derives nitres de la serie benzenique , des 
indamines, des indoanilines , des indophenols ou d'autres colorants d'oxydation 
tels que les leucoderives de ces composes* 

Parmi les colorants d'oxydation utilises il faut citer les para- 
ou ortho phenylene ou toluylene diamines, les nitroparaphenylenediaraines, les 
chloroparaplienylenediamines, les metaphenylene et me ta toluylene diamines, le 
2,4-diaminoanisole, le mdtaaminophenol, le pyrocatechol, le resorcinol, I'hydro- 
quinone, I'a-naphtol, les diamino pyridines et les diamino benzenes. 

Les colorants sont presents de 0,01 a 17, du poids total de la com- 
position. 

Le pH des cremes de coloration est en general compris entre 9 et 11 
et elles renferment habitucllemeut un agent alcalinisant par exemple l'ammoniaque 
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la mono-, di-, ou tri£thanolamine. 

Les compositions selon 1' invention peuvent egalement constltuer 
une solution pour permanente et renferraer en plus du polymere constitue* de 
motifs de formule (i) des r£ducteurs tels que 1'acide Chioglycolique, 
1'acide thiolactique, 

ainsi qu'un agent- alcalinisant et d'autrei adjuvants cosmgtiques tels 
que par f urns, opacifiants, colorants. 

Les compositions cosm£tiques selon I'invention ont un pH de 2 a 11. 

Elles se pr^sentent sous forme de solutions aqueuses, hydroalcoo- 
liques (renfermant un alcanol ayant de 1 M atomes de carbone),de crerae , de 
gel, de dispersion, d 1 emulsion, d' aerosol. 

Lorsque les compositions sont conditionnees sous la forme d 'aero- 
sol on peut utiliser a titre de gaz propulseur le gaz carbonique, l'azote, 
I'oxyde nitreux, les hydrocarbures volatils tels que le butane, l*isobutane, 

♦ 

le propane ou de preference les hydrocarbures flu ores (vendus sous le nom 
de FREON par Du Pont de Nemours) et appartenant en particuller a la classe 
des fluorochlorohydrocarbures tels que le dichlorodi flu or om£ thane ou Freon 12, 
le dichlorot£crafluoro£thane ou Fre*on 114 et le trichloromonof luorom^thane ou 
Fr£on 11. Ces propulseurs peuvent etre utilises seuls ou en combinaison et 
on peut employer en particuller un melange de Fre"on 114-12 dans les proportions 
variant de 40:60 a 80:20. 

Le proc£d£ de traitement du cheveu ou de la peau- est essentiel le- 
nient caracterise par le fait que l 1 on applique sur les cheveux ou sur la peau 
une composition telle que d£finie ci-dessus en quantity suffisante pour con-* 
dltionner le cheveu ou. la peau. 

Les examples qui suivent sont destines h illustrer I 1 Invention 
sans pour autant la limiter. •* 

Le tableau I ci-dessous est destine 1 a illustrer, a la lumlere des 
examples 8 et 18, la preparation des polyraeres utilises selon 1* invention. 

Ce tableau comprend successiyement les indications relatives a 
la structure du compos £ de formule II, du compos 6 de formule III, du so Ivan t 
utilise au cours de la reaction, de la temperature de reaction, de la duree 
du chauffage, de 1 'aspect du produit final isol£ selon les- indications de 
l'exemple 8 et enfin de sa viscosite* absolue dans I'eau a 1% a 25°C. 

Le tableau II illustre les motifs de formule (i).obtenus par 
reaction des composes de formule (II) et (III), selon le tableau I. "■ 

Le tableau III est relatif aux propri£t£s des polymeres constitues . 
par les motifs deformule (I) et indique les resultats d'un test de compatibility 
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avec un agent tensioactif anionique. 

-a 

On considere qu'uri compose selon 1* invention est compatible 
avec les agents tensioactif s anioniques quand 3,5 g de ce compost se solubili- 
sent completement dans 250 g d'une solution de lauryl sulfate de triSthauolamine 
5 & 20Z. 

La resistance aux solutions alcalines a e'te* determined par 
rapport a. une solution d'hydroxyde de sodium ddcinormale et exprimee en ml 
de NaOH 0,1 N par gramme et par milliequivalent de polymere. Pour effectuer 
cette determination, 200 mg de polymere ont €te* dissous dans 20 ml de NaOH 0,1 N 3 

10 a une t emp erature de 20° C ou de 90° C, pendant une duree de 5, 30 ou 60 minutes. 
On a ensuite dose" la quantity de NaOH restante par du HCl 0,1 N et on a 
determine par difference le nombre de ml de NaOH 0,1 N consomme par le polymere. 

Les resultats des essais de compatibility avec les agents 
tensioactif s anioniques et de resistance a une solution d'bydroxyde de sodium 

15 figurent sur le tableau III qui comporte 5 colonnes. La premiere colonne iden- 
tlfie le polymere par le numero de I'exemple. La deuxieme colonne indique la 
compatibilite avec les agents tensioactifs anioniques par un signe (+) et la non- 
compatibilite par un signe (-). Les troisieme, quatrieme et cinquieme colonnes 
concernent la resistance a une solution NaOH 0,1 N. La troisieme coionne indique 

20 la temperature de la solution et la duree de contact. Les quatrieme et cinquieme 
colonnes indiquent le nombre de ml de NaOH 0,1 N consommes respectivement par 
1 gramme et 1 miiliequivalent de polymere. Le polymere est d'autant plus d€gra- 
dable (moins resistant) en presence d'uue solution alcaline que le nombre de ml 

de NaOH 0,1 N est plus £lev£. 
25 On a compare les polymeres prepares selon les exemples 1 a 20 

de la presente demande a un polymere de reference connue, constitue par le 
aotlf recurrent de formule : 



30 



CH3 



CH. 



I 



CH. 



Cl 



I 



' Cl 

3 



Le tableau III indique : (1) que tous les polytneres prepares 
selon les exenrples 1 a 20 sont compatibles et que le polymere de reference est 
incompatible avec les agents tensio-actifs anioniques ; (2) que le polymere 
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de r£f6rence plac£ dans les conditions les plus severes (30 minutes a 90°C) 
est beaucoup moins dggradable par les solutions alcalines (consomme beaucoup 
moins de NaOH 0,1 N) que les polyraeres prepares selon les exemples 1 a 20 
de la presente demande. 

Preparation du compose* de I'exemple 8 



10 



A une dispersion de 239 g (1 mole) de bis-(chlorace*tyl) 
piperazlne dans 500 cm3 de methanol, on ajoute rapidement 130 g <1 mole) 
de 1,3-bia- (dime* thy lamino) propane. . Le milieu re*actionoel est chauffe* a 
reflux de solvant sous agitation pendant 2 heures.- Il est alors trouble et 
tree visqueux. Le polymere est precipice* de sa solution dans un grand exces 
d'ace'tone. Apres essorage et s€chage, on obtient une poudre blanche. Sa 
viscosite* absolue mesur€e dans l f eau a 1% a 25°C est de 2,24 cP (centipoises) 



Le polymere ainsi prepare* presente le motif recurrent suivant 
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N 



CH. 



(CH 2 ) 3 



CI 



0 



CH, 



N 



— CH^ 
CI© 



- CO - 




N - CO - CH, 



CH, 



V 
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Preparation du compost de l'exemple 18 

A 100 m * de solution aqueuse conteriant 40,3 g (0,179 mole) de 
dichlorhydrate de cystamine, on ajoute a temperature ambiante 35,8 g (0,358 
mole^de soude S 40%. 

5 A cette solution maintenue entre 5 et 10°C, on ajoute par frac- 

tions et alternativement 40,45 g (0,358 mole) de chlorure de chlorace*tyle et 
35,8 g (0,358 mole) de soude h 40%. Le compose" cherchg precipite au cours de 
1 'addition. Le milieu est tnaintenu sous agitation, a temperature ambiante, 
pendant une beure apres la fin de 1 'addition. 

10 Apres filtration, lavage a 1' acetone, et s6chage, on recueille 

28 g de N,N , -bis-(chlorac6tyl) cystamine. C'est un solide blanc de PF = 117°C. 
Analyse Elements ire : 

Calculi (%) Mesure" (%) 

C 31,47 31,37 

15 H 4,5 4,7 

R 9,18 9,13 

CI 23,17 23,26 

S 20,98 21,17 

A 25 ml de methanol con tenant 15,25 g (0*05 mole) de N,N L bis-(chlo« 
20 racStyl) cystamine, on ajoute 6,5 g (0,05 mole) de l-3-bis-(dim€thylamino) 
propane, puis on chauffe le milieu 3 heures a reflux de solvant. 

Le polymere est isol£ de sa solution par precipitation dans 200 ml 

d' acetone. 

Apres essorage- et sechage, on obtient une poudre blanche. 
25 La viscosity absolue, mesuree dans I'eau £ 1%, est de 3,58 cps. 

On verifie par chromatographic en couche mince 
que le polymere mis en contact avec un exces d'acide thioglycolique en milieu 
s ammoniacal, se degrade ins tan tenement. 



(PF = point de fusion) 
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TABLEAU II - FOKMULE DES POLYHERES 



MOTIF CONSTITUTIF DU POLYMERE 



f 

^ cr 

- ^3 



CH, 



CH - 
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CH. 



COOCH 2 



CH. 



C-CIL, 
CH3 



- 0 - CO 



-CH 2 



I*. 



CH3 



CH. 



CH. 
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cr 



0 



CH 3 



CH. 



(ch^- 



0 CO CH. 



^3 



CH 2 - COO(CH 2 )_ 0 CO CH 2 " 
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CH 3 
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Bxemple MOTIF CONSTITOTIF DU FOLYMERE 

N° 



N (CO 



®» Br© 



cm 



CH. 



I Br 



:H 3 



P3 
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Exemple 

0 MOTIF CONSTITUTIF DU POLYMERE 

N 
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Exemple 



MOTIF CONSTITUTIF DU POLYMERE 
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EXEMPLES D 'APPLICATION 

EXEMPLE H° A.l 

Oa prepare un shampooing de composition soivante : 

- Compost de l'exemple 6 1 

- Hydroxyde d'alcoyl (C^-Cjg) dimethyl carboxyme^hylammonium 

vendu sous la marque ,f Dehyton AB 30 ,f par la soci£t£ Henfcel 10 g 

- Chlorure de trime'thyl ce*tyl ammonium 1 * 

- Alcool laurlque oxydthylenS a 12,5 moles d'oxyde d f Ethylene 5- g 

- Di£thanolamldes d'acides gras de coprah 3 g 

- Parfum 

- Colorants 

-B«« I.8.P. .100. g 

pH amend a 6,5 avec la tridthanolamine. 
KXKMPLK H° A.2 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose* de l'exemple 4 \ & 

- R-CH0H-CH 2 -0 (CH 2 -CHOH-CH 2 0) n H 10 g 
R : melange de radicaux alkyle en C g -C l2 

n : represente nne valeur statistique moyenne d 'environ 3,5 

- Dle'thanolamide laurlque 3 

- Colorants 
7 Parfum 

-Eau q.s.p. 100 g 

pH =6,2 
BffiMPIS N° A.3 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose" de l'exemple 3 0,6 g 

- R-CH0H-CH 2 -O(CH 2 -CHOH-CH 2 -O) n H " 10 g 
R : melange de radicaux alkyle en C^-Cj^ 

n : repre*sente une valeur statistique moyenne d 'environ 3,5 

- Dle'thanolamide laurlque 3 g 

- Colorants 

- Parfum 

-Kau q.s.p. 100 g 

pH = 7 



g 
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EXEMPLK K° A. 4 

On prepare un shampooing de composition suivante 
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- Compost de 1'exemple 2 


1 


g 


- Alcoyl (C^-C^) sulfate de tri£thanolamine 


10 


g 


- Digthanolamide laurique 


2 


g 


- Hydroxypropylmfithyl cellulose 


0,2 


g 


• Parfum 


* 

• 




- Colorants 






- Eau q.s.p # 


100 


g 



. pH " 7,0 
EXEMPLB H° A.5 



On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compost de l'exemple 18 1,2 g 

- Alcoyl (Cj^-C^) sulfate de trie'thanolamine 12 g 

- Di£thanolamide laurique 2 



" Eau q.s.p. 1(X> 

pfi = 7,6 



g 



g 



- Colorants 

- Eau q.s.p. l00 

pH = 6,8 
EXEMPUS K° A.6 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose* de 1'exemple 8 0> g g 

- Hydroxyde d» alcoyl (C^-C^) dimethyl carboxyme^hylammonium 

vendu par la soci£t£ Henkel sous la marque "Dehyton AB 30" 10 g 
• Alcool laurique oxySthylene* a 12,5 moles d'oxyde d'gthylene 5 g 

- Di£thanolamides d'acide gras de copra h 3 g 

- Chlorure de trim€thyl cdtylamraonium 1 g 



- Colorants 

" Ban q.s.p. 100 g 

pH = 6,0 
EXEMPLE H° A.7 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose" de 1'exemple 12 0 7 e 

- Alcoyl (C 12 ~C 14 ) sulfate de tri£thanolamine 12 g 

- Digthanolamide laurique 2 

- Hydroxypropylmgthyl cellulose 0,2 

- Parfum 

- Colorants 



g 
g 



g 



I * f 

* - 
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EXKMPLE N° A. 8 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compost de l'exemple 11 

- Laurylsulfate de sodium oxydthylene* avec 2,2 moles 
5 d'oxyde d 1 Ethylene 

- Digthanolamide laurique 

- R-CHOH-CH 2 -0-<CH 2 -CH0H-CH 2 O) n H 

R « melange de radicaux alkyle en C^-C^ 
n - valeur statistique moyenne d 1 environ 3,5 
10 - Parfum 

- Colorant 8 

- Bau q.e.p. 

pH ajuste* a 6 avec l'acide lactique. 
KXKMPLK N e A, 9 

15 On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose 1 de l'exemple 10 

- Alcoyl (C^-Cj^) sulfate de triSthanolamine 

- Dl€thanolamlde laurique 

- Hydroxypropylme'thyl cellulose 
20 - Parfom 

- Colorants 

- Bau q.s.p. 

pH ajuste" a 7 avec l'acide lactique. 

SXKMPI£ N° A. 10 

25 On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose de l'exemple 9 

- Alcoyl (C^-Cj^) sulfate de tri£thanolamine 

- R-CHOH-CH^ -0 ( CH 2 -CH0H-CH 2 0 ) n H 

R = melange de radicaux alkyle en C^-C^ 
30 n t; represente une valeur statistique moyenne d f environ 3,5 

- Digthanolamide laurique 

- Parfum 

- Colorants 

- Bau q.s.p. 

35 pH amene* a 7 avec tridthanolamine. 

EXKHPLE g? A. 11 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compos£ de l'exemple 8 

- Alcool laurique oxy6thylen£ a 12,5 moles d'oxyde d 1 ethylene 
40 - Diethanolamide laurique 
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- R-CH0H-CH o -O (CH -CH0H-CH o 0) H 10 g 
R « melange de radicaux alkyle en C^-C^ 

n represente une valeur statistlque moyenne d* environ 3,5 

- Parfum 

- Colorants 

- Adde lactlque qsp pH 6 100 g 
. - Eau q.s.p 

K2SHPLE N° A. 12 

10 On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compost de l f example 7 1 g 

- Laurylether de polyglycerol 8 g 

- R-CHOH-CH^O (CB^-CHOH-CB^O^ H 5 g 
R melange de radicaux alkyle en C^-C^ 

15 n represente une valeur statistique moyenne d v environ 3,5 

- Di€thanolamlde lanrique 2 g 

- Parfum 

* Colorants 

- Eau q.s.p. 100 g 
20 pH 7,3. 

KXKMPLE K° A. 13 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compost de l'exemple 15 0,5 g 

- Alcoyl (^i2~ C l^ suifatc de trifithanolamine 15 g 
25 - Hydroxypropyl methyl cellulose 0,2 g 

- Diethaaolamide laurique 2 g 

- Parfum 

j - Colorants 

- Eau q.s.p. * 100 g 
30 pH 7,4. 

H° A. 14 



On prepare un shampooing de compos itioa suivante : 

- Compost de l l exemple 13 1 g 

- R-CH0H-CH 2 -0(CH 2 ~CH0H-CH 2 -0) n H 5 g 
35 R - melange de radicaux alkyle en c q~* c i2 

n = valeur statistique moyenne d* environ 3,5 

- Diethanolamide d'acides gras de coprah 3 g 

- Hydroxyde d'alcoyl ( c j2* G 18^ dimethyl carboxyraethylammonium 

vendu par la soci£t€ Henkel sous la marque "Dehyton AB 30" 10 g 
40 — Chlorure de trim£thyl ce*tyl ammonium 1 g 
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- Parfum 

- Colorants 

- Rati q.s.p. 100 g 

pH 7. 

5 KXKMP1E n° A. 15 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compose 7 de I'exemple 14 . 2 g 

- R-CHOH-CH 2 -0 (CH 2 -CHOH-CH 2 -0) n H 10 g 
E ■ melange de radicaux alkyle en Cg*C 12 

10 n represente une valeur statistique moyenne d*environ 3,5 

- LaurylSther de polyglycdrol 5 g 

- Digthanolami.de laurique 1 g 



- Colorants 

15 - Kau q.s.p. 100 g 

pH ameng h 6 avec acide lactique. 

Les shampooiugs des exemples 1 a 15 se pr€sentent sons forme 
liquide limpide. lis assurent un bon dem&lage des cheveux mouill£s. Apres 
egchage, les cheveux sont doux, bri Hants et nerveux. 
20 KXKMPtB H° B> 1 

Lotion de mise en pi is 

On prepare la composition suivante : 

- Compose" de 1' example 14 0,5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone quaternaire ayant un 

25 Hi de 1.000.000 commercialism sous la marque "Gafquat 734" 

dematiere 

par la socle" t^ General Aniline 0,5 g ac ti v e 

- Polyaminoamide (acide adipique/di£thylene triamine) 
r€ticul£ a l'aide de 11 moles d'epichlorhydrine pour 

100 groupements basiques - 0,5 g 

30 - Chlorure de c^tylpyridinium 0,2 g 

- Alcool £thylique q.s.p. 



10 



- Colorants 

- Acide tartrique q.s.p pH = 7 

35 -'Kan q.s.p 100 cc 

Appliquee sur des cheveux lav£s , cette lotion facilite le demelage, 
Apres sechage et mise en plis, les cheveux sont doux et faciles a coiffer. 
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EXEMPLE N° B. 2 

En remplagant dans I'exemple B.l. 
0,5 g de compose" de I'exemple 14 par 

0,6 g de compose" de I'exemple 15, et en ajustant le pH a 7 par de 1 'acide lactique 

on obtient une lotion de mise en plis ayant des propri6t£s sitnilaires. 

EXEMPLE N° B. 3 

Lotion pour le brushing 

On prepare la composition suivante : 

- Compose" de I'exemple 13 0,3 g 

- Bromure de trim^thyl c€tylammonium 0,2 g 

- Acide tartrique qsp pH 6,5 

- Eau.q.s.p. 100 cc 

Appliquee sur des cheveux sensibilises, cette lotion facilite 

le dem&lage des cheveux mouilles, 

Les cheveux £tant coif f 6s suivant la technique du brushing, cette 
lotion favorise le passage de la brosse, laisse les cheveux doux et soyeux 
avec une bonne tenue* 
EXEMPLE H° B. 4 

En reraplacant dans I'exemple B. 3 
0,3 g de compost de I'exemple 13 par 

0,7 g de compost de I'exemple 14, et en ajustant le pB a 6 par de I'acide lactique 
on obtient une lotion pour le brushing ayant des propria te"s sitnilaires. 

EXEMPTS N° C. 1 

Creme pour teinture d'oxydation 

- Compose 1 de I'exemple 14 

- Alcool c6tyl stearylique 
• Di£thanolamide ol£?que 

- C€tyl stearyl sulfate de sodium* 

- Alcool stearylique e'thoxyle" a 15 moles d'oxyde d' ethylene 

- Ammoniaque a 22° B -* 

- Acide Ethylene diamine t£traac£tique vendu sous la marque 
"TRILOH B" 

Colorants : 

Sulfate de m£ta di amino anisole 0,048 g 

- Resorcine 0,420 g 

- M£taaminophenol base 0,150 g 

- Hitro paraphenylene diamine 0,085 g 

- Paratoluylene diamine 0,004 g 

- Eau q.s.p, 100 g 
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EXEMPLE N° C. 2 

Creme pour teinture d'oxydation 

- Compose* de l'exemple 6 3,0 g 

- Alcool cdtyl stearylique 22 g 

- Di£thanolamide olg'ique 5,5 g 

- C£tyi ste*aryl sulfate de sodium 3,5 g 

- Alcool stearylique £thoxyl£ a 15 moles d'oxyde d' Ethylene 2,0 g 

- Ammoniaque a 22° B 10, 0 ml 

- Aclde £thylenedi amine tetracetique vendu sous la marque 

"trilon B" 1,000 g 
Colorants 

- Sulfate de m£tadiamino anisole 0,048 g 
Resorcine 0,420 g 

- m4ta aminophenol base 0,150 g 

- Nitroparaphenylene diamine 0,085 g 

- Paratoluylenediamine 0,004 g 

- Eau q.s.p. 100 g 
EXEMPLE N° C. 3 

Creme pour teinture d'oxydation 

- Compose* de l'exemple 8 4,0 g 

- Alcool c£tyl stearylique 19,7 g 

- Die'thanolamide olexque 4,8 g 

- C6tyl stearyl sulfate de sodium 3,2 g 

- Alcool stearylique €thoxyl€ a 15 moles d'oxyde d'6thylene 2,8 g 

- Ammoniaque a 22° B 10,0 ml 

- Acide Ethylene diamine tetracfitique vendu sous la marque 

"TRILON B" 1»000 g 
Colorants : 

- Sulfate de m€ta diamino anisole * 0,048 g 

- Resorcine 0,420 g 

- Metaaminophenol base 0,150 g 

- Nitroparaphenylene diamine . O,o85 g 

- para toluylene diamine 0,004 g 

- Eau q.s.p. 100 g 

On melange 30 g de creme de l'exemple C.l, C.2 ,ou C.3 avec 45 g 

d'eau oxygenee a 67. (20 volumes). On obtient une creme lisse, consistante, 
agreable a 1 'application et qui adhere bien aux cheveux. Apres 30 minutes de 
pause on rince. Le cheveu se demSle facilement et le toucher est soyeux. 

On fait la mise en plis et Ibn seche. Le cheveu est brillant, nerveux, il a du 

corps, du volume; le toucher est soyeux et le demelage facile. Sur cheveux a 
1007. blancs, on obtient un blond. 
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KXEMFLE K° C. 4 

Liquide ammoniacal gdlifiant pour teinture d'oxydation. 

- Compost da 1' example 14 2 g 

- Lauryl sulfate de tri£thanol amine (407. mati&re active) 4 g 
* Octyl-2 dodecanol commercialise' sou* la marque "Eutanol G" 

par la soci6t£ Henkel 8 g 

- Dig than ol amide ole'ique 8 g 

- Alcool ol£oc€tylique oxy£thyle»e a 30 moles d'oxyde 

d" ethylene, commercialism sous la marque "Kergital OC 30" 

par la socle* t£ Henkel 3 g 

- Acide ol£ique ■ 21 g 

- Alcool benxylique 12 g 

- Alcool gthyllque h 96° 10 g 
AflMoniaque a 22° B 19 ml 

- Acide ethylene diamine tetxace'tique vendu sous la marque 

"TRIMS B" 3,0 g 



- Para amino phenol base 0,30 g 

- Res or cine 0,65 g 

- H£ta amino phenol base 0,65 g 

- Paratoluylene diamine 0,15 g 

- Bisulfite de sodium d - 1,3-2 1,2 g 

- Eau q.s.p. 100 g 

On melange dans un bol 30 g de cette formule avec 30 g d'eau 
oxygen £e a. 6X (20 volumes). On -obtient une creme gelifiee, consist ante, 
agr£able a l v application et qui adhere bien aux cheveux. On 1' applique a l'aide 
d'nn pinceau. On laisse pauser 30 h 40 minutes et l'on rince. Les cheveux 
se demelent facilement et le toucher est soyeux. On fait la mise en plis et 
l'on seche. Les cheveux sont brillants, nerveux, lis ont du corps, du volume; 
le toucher est soyeux et le demelage facile. Sur cheveux -a 100% b lanes on 
obtient une nuance blond clair dorg. 
KXKHPLK H° B. 1 
Creme capillaire traitante 

- Compos £ de l f exemple 14 1 g 

- Alcool st^arylique oxydthylene a 2 moles d'oxyde d* ethylene 

vendu sous la marque de BRIJ 72" par la society Atlas 15 g 

- Alcool laurique 2 g 

- Acide tartrique q.s.p pH 5 

- Bau q.s.p 100 g 

On anlique cette creme sur cheveux propres, humides et essores, 

en quantite suf fisante (60 a 80 g) pour bien impregner et couvrir la chevelure 
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On laisse pauser 15 a 20 minutes et l'on rince. Lea cheveux . 
mouill£s sont doux et faciles a demeler. 

On fait la raise en plis et l'on seche sous casque. 

Les cheveux se'ches se demelent facilement et ont un toucher soyeux; 
lis sont brillants, nerveux et ont du corps et du volume. 
EXEMPTS N° B. 1 

Lotion structurante (application sane rin^age) 

On melange : 

Folds pour poids du compose* de I'exemple 14 avec du 
dime* thy loljfe thy Une thiouree. 

On introduit avant utilisation : 

0,6 g de ce melange dans 25 ml d'eau a pH 2,5 a juste" avec 
Vacide chlorhydrique. 

On applique le melange sur cheveux laves et ess ores avant de 
proc^der a la mise en plis. 

Les cheveux se demelent facilement, le toucher est soyeux. 

On fait la mise en plis et l'on seche. Les cheveux sont brillants, 
nerveux, lis ont du corps et du gonflant (du volume), le toucher est soyeux, 
le demelage facile. 
KXEMPIE H Q E. 2 

Lotion structurante (avec rin^age) 

On melange avant utilisation : 

2 g de dimgthylol Ethylene thiouree avec 25 ml.d'uue solution 

con tenant : 

- Compose* de I'exemple 14 4 g 

- Acide chlorhydrique q.s. pH 2,5 

Eau q.s. pi 10O ml 

On applique le melange sur cheveux laves et essor£s. On laisse 
pauser 10 minutes et l'on rince. Le demelage est facile, les cheveux ont un 
toucher soyeux. On fait la mise en plis et l'on seche. Les cheveux aecs.se 
deafilent facilement, ils sont brillants, nerveux,. et ont du corps et du gon- 
flant. 

EXKMPLK H° F. 1 

Lotion protec trice avant permanente. 

- Compose* de i'exemple 14 2,3 g 

- Bronure de tStradecyl trimfithylammonium 0,13 g 

- Colorant 

- Par f urn 

• ♦ 

- Acide malelque q.».p. pH 7,5 

- Eau q.s. p. 100 ml 



2413907 

30 

EXEMPLE N° F. 2 

En remplacant dans l'exemple F. 1 
2,3 g de compose* de l'exemple 14 par 

2,5 g de compose" de l'exemple 13, on obtient one composition ayant des 
propriety slmilaires . 

Ces lotions s'appliquent sur la chevelure prealab lenient lavee 
et essorde. Elles facilitent le demSlage et rendent les cheveux plus lisses. 

Apres realisation de la permanente, on constate que les cheveux 
sont plus doux, les pointes notamment res tent parti culierement lisses. 
La force de frisure n 9 est pas modifiee, elle n'est pas freinee. 

Apres secbage, les cheveux ne paraissent pas sensibilises. lis 
sont brillants, lisses et tres doux. Cet effet est particulierement net sur 
les cheveux sensibilises ou colores. s 
EXEMFLE H° F, 3 

• - 

Lotion apres d£frisage alcalin. 

- Compost de l'exemple 14 3,2 g 

- Ghlorure de dilauryl dim^thylammonium, vendu sous la 

marque "Noramium M 2 C" par la society CECA-Prochinor 0,3 g 

- Lanoline oxye'thylenee "1,2 g 

- Colorant 

- Parfum 

- Acide tartrique q.s.p. pH 6 

- Eau q.s.p. 100 ml 
EXEMPLE H° F.. 4 

.En remp lagan t dans l'exemple F. 3 
3,2 g du compose* de l'exemple 14 par 
3 g du compose* de l'exemple 15,- 

on obtient une composition ayant des propri£te3 similaires. 

La lotion F. 3 ou-'F. 4 s 'applique sur la chevelure lavee et es so- 
iree apres un dgfrisage alcalin. Elle facilite le demSlage, ameliore la douceur 
des cheveux et les rend plus lisses. 

Apres sechage, les cheveux res tent lissent, brillants et doux au 
toucher. Cet effet est particulierement net sur les cheveux colores ou sensi- 
bilises. 

Cette lotion peut egalement fitre utllisee avant chaque mise en plis. 
Elle facilite le demelage et ameliore 1' aspect cosmetique de la chevelure. 
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EXEMPLE N° G. 1 
Permanente. 

1°) Liqulde re*ducteur : 

- Compost de 1'exemple 14 1,1 g 

- Aclde thioglycolique 4 g 

- Acide thlolactlque 2 g 

- Ammonlaque 4 g 

- Trl€thanolamlne 3 S 7 g 

- Opaclflant 

- Par f um 

- Eau q.s.p. 100 ml 
2°) Liqulde Tixateur : 

- Eau oxygenase q.s.p. 7^8 volumes 

- Colorant 

- Parfura 

- Chlorure de dilauryl dim^thylatranontum, vendu sous la 

marque "Noramium M 2 C" par la socl£t£ CECA-Prochinor. 0,4 g 

- Eau q.s.p. lOQ ml 

Appliquee sur des cheveux tres sens Ibi Use's, cette permanente donne 
une frlsure forte, mats avec un 6tat cosm€tlque tres boa. Les cheveux sont 
doux de la raclne a la polnte, et apres se*chage tree brlllants. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition cosm£tique dee tinge au traitement des cheveux ou de la 

peau, caracteris^e par le fait qu'elle ccmtient au molns urt polymere de poly- 
ammonium quaternaire coostitue' essentiellement de motifs representees par la 
formule (I) : 



r 



I F 

*2 



A 



ff-W u CO - B - OC - (CH^ 

I ^ 

*2 - • 



CD 



dans laquelle : 

A de* eigne un radical alcoylene, hydroxyalcoylene, alcenylene ou alcynylene,' 
lineaire ou rami fie* ; 



B ddaigoe : 



(a) un reste de glycol de formule - O - Z - O - 

- ou Z dgsigne un radical hydrocarbon^ lin£aire ou ramifig 
ou un groupement repondant aux formule s 



- £~CH 2 -CH 2 -0 CH 2 -CH 2 - ou yCHj-CH-O / CR^-CH- 



J 

3Jy 



CH« 



ou x et y dgslgnent un nombre eutler de 1 h 4 reprgsentant un 
degrg de polymerisation dgfinl et unique ou un nombre quelcon- 
que de I i 4 reprgsentant un degrg de polymerisation moyen ; 
(b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu*un dgrivg de la 
pipgrazine de formule : 



r 

- N 
v. 



N - 



(c) un reste de diamine bis-primaire de formule 



- NH - Y - NH - 
ou Y dgsigne un radical hydrocarbon^ lingaire ou ramifig 
ou le radical bivalent - CH 2 -CH 2 -S-S-CH 2 -CH 2 - ; 

(d) un groupement ur Xylene de formule - NH - CO - NH - 
R^ dgsigne un radical alcoyle ayant de 1 U atomes de carbone ; 
^ dgsigne un radical hydrocarbon^ lingaire ou rami fie comportant de 1 a 12 
atomes de carbone, les radicaux peuvent ggalement former a vec A 
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et lefl deux atones d'azote, un radical bivalent de formule - ^ \ - ou 

- ; X designe un halogenure et, en particulier, j 

bromure ou chlorure, n designe le norabre 1. ou un nombre entier de 3 a lo. ! 
2.* Composition cosine" tique selon la revendication 1 contenant 

ggalement au mo ins un agent de surface. 

3 m Composition cosmetique selon les revendications 1 et 2 caracte- 

ris^e par le fait que A designe un radical alcoylene, hydroxys lcoylene, 
alc£nylene ou alcynylene, contenant de 2 a 10 atomes de carbone. 

4. Composition selon les revendications 1, 2 ou 3, caract^ris^e par 
le fait que A designe un radical Ethylene, propylene, me~thy lpropylene, buty- 
lend, methylbutylene, hexamethylene, octamdthylene, decamethylene, hydroxypro- 
pylene, butenylene ou butynylene. 

5. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 & 4, 
caracterisee par le fait que designe un radical methyle. 

6. Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendication 1 

caracterisee par le fait qu'elle contient un polymere polyammonlum 
quatemaire repondant a la formule I dans laqnelle B designe uri reste de glycol 
de formule - 0 - Z - O 

A 9 R^ » $ Z»n 9 X ayant les significations indiquees dans ia revendication 1. 
.7; Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 1 

B5 , caracterisee par le fait que le polymere polyammonium quaternaire 
r^pond a la formule I dans laquelle B designe un reste d'un derive de la pipe- 
raxine,A , R. , R ? ,n, X ayant la signification indlqu^e dans la revendication 1. 

8. Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 1 

h 5 f caracterisee par le fait que le polymere polyammonium quaternaire 
repond a la formule I dans laquelle B designe un reste de diamine bis-primaire 
de formule - WH - Y - NH - • 

A R R- 9 Y n , X ayant la signification indiquee dans la revendication 1. 

9. Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 
1 a 5, caracterisee par le fait que le polymere polyammonium quaternaire 
repond a la formule 1 dans laquelle B designe un reste ureylene de formule 
-.m-C0~NH~ 

10. Composition cosmetique selon la revendication^ , caracterisee 

— 

par le fait que Z designe un groupement 

-(CH^-CH^O) -CH -CH.- ou (CB,-CI!-0)-CIL-CH- 

22x22 2 i y 2 | . 

CH 3 CH 3 

ou x et y ont les significations Indiquees dans la revendication 1. 
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11 m Composition selon l'une quelconque des revendications 1 a 9, 

caracterisde par le fait que Z et/ou Y dgsigne un radical alcoylene ayant de 
2 a 10 atomes de carbone. 

12. Composition selon la revendication U, caracterisge par le fait 

que Z et/ou Y dgsigne un radical Ethylene, propylene, dimethyl-2 ,2-propylene, 

butylene, hexarae*thylene, octamgthylene ou d^camSthylene. 

les 

12. Composition cosmetique selon/revendicationslcxj 2, caracterisee j-at 

le fait que le polym&re de polyammonium quaternaire rdsulte de la polyconden- 
sation d'une diamine bis-tertiaire de formule : 

R R l 

H - A - N (II) 
/ \ 

« * 

avec un compose' bis-haloacyle de formule : 

X - (CH 0 ) - CO - B - OC - (CH_> - X (III) 
2 n 2 n 

dans laqueUe A,R^ , , X , B et n out la signification indiquee dans la 
revendication 1. 

14. Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 

1 a 13, caract^risee par le fait que ledit polymere est present dans une 
proportion de 0,1 a 10Z en poids du poids total de la composition. 
15 a Composition cosmetique selon I 1 une quelconque des revendications 

1 a 14, caracterisee par le fait qu'elle se presente sous forme d'une solution 
aqueuse, hydroalcoolique, de creme, d* emulsion ou d f aerosol contenant des 
adjuvants habitue 1 lenient utilises- en cosmetique choisis parmi des agents de 
surface anioniques, cationiques, non-loniques, amphoteres, des polymeres 
anioniques, non-loniques bu amphoteres, des polymeres cationiques ayant une 
structure differente du polymere (I), des parfums, des colorants, des agents 
conserve teurs, des agents sequestrants , des agents epaississants , des agents 
emulsif iants, des agents adoucissants. 

16. Composition cosmetique selon l'une quelconque des revendications 1 
a 15, caract£risee par le fait que le pH est compris entre 2 et 11. 

17. Polymere polyammonium quaternaire constitue essentiellement de 
motifs representee par la formule (i) : 



35 



2413907 



f 1 

f<£T A 



.© 



N — (CH 2 ) n CO 

L „© 



- B - OC - 



(CH 2 ) n 



(I) 



dans laquelle : 

A designe un radical alcoylene, hydroxyalcoylene, alcenylene^ou alcynylene, 
lineaire ou ramifie" ; 
B designe : 

- (a) un reste de glycol de formule - 0 - Z - O - 

ou 2 designe un radical hydrocarbon^ lineaire ou rami f 16 
ou un grouperaent rfipondant aux formules 



'L CH 2" CH 2~°-^x CH 2~ CH 2~ OU ' 



CH3 



CH 0 -CH- 
GIL, 



ou x et y d£signent un n ombre en tier de 1 4 repr€sentant un degr£ de 
polymerisation d£fini et unique ou un nombre quelconque de 11 4 repr^sentant 
un degrfi de polymerisation moyen ; 

(b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu*un derive* de la 
piperazine de formule : 



- N 



(c) un reste de diamine bis-primaire de formule 



- NH - Y - NH - 



ou Y designe uri radical hydrocarbon^ line"aire ou rami fie ou le radical biva- 
lent - CH 2~ CH 2~ S ~ S ~ CH 2~ CH 2~ » 

(d) un groupement urSylene de formule - NH - CO - NH - . J 

designe un radical alcoyle ayant de 1 h 4 atomes de carbone ; 

designe un radical hydrocarbon^ lineaire ou rami fie" comportant de 1 a 12 
atomes de carbone, les radicaux R^ peuvent Egaiement former avec A et les 
deux atomes d'azote, un radical bivalent de formule - N ^ - ou 



- N 




"\ - ; de 



designe un halog£nure et, en particulier, 
bromure ou chlorure, n designe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10. 
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18. Polymere selon la revendication 17, caracterise par le fait que 

B dfisigne un reste de glycol de for mule - 0 - Z - O - 

ou Z designe un radical hydrocarbone lineaire ou ramifie ou un groupement 
r6pondant aux forraules 



- CH^ - CH : 

y CH3 



I 

CH3 



ou x et y designent un n ombre en tier de 1 H reprSsentant un degre de poly- 
merisation ddfini et unique ou un nombre quelconque de 1 a 4 representant un •" 
degr€ de polymerisation woyen ; 
A^lj, R^, X et n ont les significations indiquees dans la revendication 17. 

19. Polymere selon la revendication 17, caracterise" par le fait que 

B designe un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un derive de la piperazine 
de formule 

A designe un radical alcoylene lineaire ou ramifie ; 11 designe un nombre 
entier de 3 a lO, 

X ont les significations indiquees dans la revendication 17. 

20. . Polymere selon la revendication 17, caracterisS par le fait que 

B designe un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un derive de la piperazine 
de formule 




A designe un radical hydroxyalcoylene lineaire ou ramifie ; 
11 designe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 

R^> 1*2 et X ont les significations indiquees dans la revendication 17. 

21. Polymere selon la revendication 17, caracterise par le fait que 

B designe un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un derive" de la piperazine 
de formule 

/ V 

- N N - 

\ y 

A designe un radical alcenylene ou alcynylene, lineaire ou ramifie, n designe 
le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 ; 

R l* ^2 et X 00 1 leS slS 11 ^^ 103 ^ 0115 indiquees dans la revendication 17. 

22. Polymere selon la revendication 17, caracterise par le fait que 
B designe un reste de diamine bis -prima ire de formule : 
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- NH - Y - NH - 
ou Y dSsigne un radical bivalent -CH^CH^S-S-CH^CH^ ; 
n d^signe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10, 

A, R 1 , R^, x" ont les significations indiqufies dans la revendication 17. 

23. Polymere selon la revendication 17, caract€rise* par le fait 
que B d£signe un reste de diamine bis-primaire de fonnule : 

- NH - Y - NH - 

ou Y de*signe un radical hydrocarbon^ linSaire ou ramifi£ ou le radical 
bivalent - CH 2~ CH 2"" S ~ S ~ CH 2~ CH 2~ > 

A d£signe un radical hydroxyalcoylene lin£aire ou ramifie* ; 
n d£signe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10, 

R^ R^, X~ ont les significations indiquSes dans la revendication 17. 

24. Polymere selon la revendication 17, caract£rise* par le fait que 
B dSsigne un reste de diamine bis-primaire de formule : 

- NH - Y - m - ' 

ou Y de"signe un radical hydrocarbon^ lin€aire ou ramifi€ *ou le radical 
bivaleut - CH 2" CH 2~ S_S " CH 2" CH 2" ; 

A d€signe un radical alc€nylene ou alcynylfene lineaire ou ramififi ; 
n design e le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 , 

K ^2 et X " ° nt leS si 8 niflcations indiqu€es dans la revendication 17. 

25. polymere selon la revendication 17, caractSrisfi par le fait que 
B d£signe un groupement ur€ylene de formule - NH - CO - NH - , 

A d€signe un radical alcoylene linSaire ou ramifiS, 
n d£signe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 ; 

K v ^ , X~ ont les significations indiqu€es dans la revendication 17. 

26. Polymere selon la revendication 17, caracterise" par le fait que 
B d£signe un groupement urfiyl&ne de formule - NH - CO - NH - ; 

A d€signe un radical hydroxyalcoylene lineaire ou ramifie ; 

n designe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 ; 

R x , R^ X" ont les significations indiquSes dans la revendication 17. 

27. Polymere selon la revendication 17, caracterise" par le fait que 
B dSsigne un groupement urfiylene de formule - NH - CO - NH - ; - 

A dSsigne un radical alc€nylene ou alcynyl&ne lineaire ou ramifie* ; 

n dSsigne le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10 ; 

K V *2 6t X " ° nt la si 8 nlfication indiquZe dans la revendication 17. 

28. Polymeres selon la revendication 17, caract6ris6s par le fait 
qu'ils sont ccmstituSs essentiellement de motifs choisis dans le groupe forme* 
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CH 3 CH 3 



CH 
I 3 



"9 ? ~^ (CH 2 ) 3— ® f ~^ (CH 2 } 3 " - C,, 2 ° C0 < C V 3 

j cF cP CH 



:H 3 



N (CH^) 



® I Br 0 
L ra 3 



2 3 



- N (CH ) — COO (CH 0 ) 0 0 CO (CH_) 1n 

© I ~ <3 0 2 2 10 



Br 



CH. 
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CH, 
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CH. 
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N (CH„) 



BP 
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CH, 



CO N 



Br 



•CO— (C!^)^ 



L CT 3 



CH. 
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CH, 



N (CH 2 ) 3 



CH. 



CH, 



N CH 2 - CONH - CO - NHCO - CH 2 



©| cP 



CH. 



CH. 



& 



N 



CH. 



CH. 



(CH^ CH 2 - CONH (CH 2 ) 2 -S - S - (CH^-NHCO-CH^ 



P 



CH. 



CH 



3 



CH. 



©. 



I 



I 

L_ CT 3 



- CH--CH= CH-CH„-N - — CHj-CO-NH^CHj)- 41H - CO - CH. 



Cl 



© 



I 



CH 3 €1 



.0 



- CH. 



IP— CH 2 -C=C-CH 2 

I cP 

CH. 



CH, 
©I 

- N — CH /> 'C0-NH-(CH o ) n -NH-C0-CH, 

I cP 

CH. 



29. Proc€de" de traitement des cheveux ou de la peau, caract£ris£ 

par le fait que l'on applique sur les cheveux ou la peau une composition telle 

que dgfinie dans l'une quelconque des. revendications 1 a 16. 



